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© Verfahren zur Herstellung von 1,1,1,2,3,3,3- Heptaf I uorpropan <R 227). 

© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel - 
lung von 1,1,1,2,3,3,3- Heptafluorpropan, dadurch 
gekennzeichnet, dafi man 2 - Chlorheptafluorpropan 
mit Wasserstoff in einem MolverhSitnis von 1:1 bis 
1:10 in der Gasphase an einem Palladium, Platin, 
Ruthenium, Rhodium, Nickel Oder Kupfer enthalten - 
den Trager - Katalysator bei Temperaturen von 100 
bis 400 ' C und Drucken von 1 bis 50 bar umsetzt. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her- 
stellung von 1,1,1 ,2,3,3,3 - Heptafluorpropan (R 
227) durch Hydrodechlorierung von 2 -Chlorhep- 
tafluorpropan an einem Katalysator. R 227 ist als 
Treibgas und in Klimaanlagen einsetzbar. 

Die Herstellung von R 227 aus Hexafluorpro - 
pen und Fluorwasserstotf mit Hilfe eines 
Aktivkohle - Katalysators ist bereits bekannt (GB- 
PS 902 590). Allerdings befinden sich im Produkt 
ungesattigte, giftige Verbindungen, z.B. unumge- 
setztes Hexafluorpropen. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein 
Verfahren zur Herstellung von 1 ,1,1 ,2,3,3,3 -Hep- 
tafluorpropan, dadurch gekennzeichnet, daG man 
2 - Chlorheptafluorpropan mit Wasserstoff in einem 
MolverhSltnis von 1:1 bis 1:10 in der Gasphase an 
einem Palladium, Platin, Ruthenium, Rhodium, 
Nickel oder Kupfer enthaltenden Trager- Kataly- 
sator bei Temperaturen von 100 bis 400 *C und 
Drucken von 1 bis 50 bar umsetzt. 

Als Tragermaterial sind beispielsweise geeig - 
net Aktivkohle, Lithium -Aluminium -Spinell, Alu- 
miniumoxid; vorzugsweise verwendet man Aktiv- 
kohle. 

Der Gehalt des Trager - Katalysators an Pd, Pt, 
Ru, Rh, Ni oder Cu betr&gt im allgemeinen 0,2 bis 
5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des 
Katalysators. Vorzugsweise setzt man Palladium 
ein. 

Die Reaktionstemperatur betragt vorzugsweise 
200 bis 300' C; der bevorzugte Druckbereich ist 1 
bis 5 bar. 

Pro Mol 2 - Chlorheptafluorpropan werden 1 bis 
10 Mol Wasserstoff, vorzugsweise 1 bis 3 Mol 
Wasserstoff eingesetzt. 

Da es sich beim erfindungsgemaGen Verfahren 
urn eine Hydrodechlorierung unter hydrierenden 
Bedingungen handelt, entstehen im Unterschied zu 
dem bekannten Verfahren gemaB GB - PS 902 530 
keine ungesSttigten Verbindungen, insbesondere 
keine giftigen. 

Die Herstellung des als Ausgangsmaterial ein - 
gesetzten 2 - Chlorheptafluorpropans ist in Che- 
mical Abstracts (C91 -081033) beschrieben. 

Das entstehende Gasgemisch wird mit Wasser 
gewaschen, entsauert und kondensiert. Eine GC- 
Analyse zeigt die Zusammensetzung des so ge - 
wonnenen Rohgases. 

Beispiel 

Ein senkrecht angeordneter, elektrisch be- 
heizter Rohrreaktor aus Stahl (Lange = 100 cm, 
Durchmesser = 2 cm) wurde mit 200 ml Aktivkohle 
beschickt, die mit 0,7 Gew.-% Palladium dotiert 
war. 

Der Katalysator wurde 6 Stunden lang bei 
250 'C unter Durchleiten von 5 I Wasserstoff pro 



Stunde konditioniert. Danach wurden 0,4 Mol/h C 
F3-CCIF-CF3 und 1 Mol/h Wasserstoff bei 
250 "C und Normaldruck eindosiert. Die den Re- 
aktor verlassenden Reaktionsgase passierten eine 
5 WasserwSsche mit anschlieBender Trocknung und . 
Kondensation bei - 15" C. 

Umsatz: 89 % 

Selektivitat: 85 % 

to Pate ntansprii che 

1. Verfahren zur Herstellung von 1,1,1,2,3,3,3- 
Heptafluorpropan, dadurch gekennzeichnet, 
daG man 2 - Chlorheptafluorpropan mit Was- 

75 serstoff in einem Molverhaltnis von 1:1 bis 1:10 

in der Gasphase an einem Palladium, Platin, 
Ruthenium, Rhodium, Nickel oder Kupfer ent- 
haltenden TrSger - Katalysator bei Tempera- 
turen von 100 bis 400 "C und Drucken von 1 

20 bis 50 bar umsetzt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekenn - 
zeichnet, daB der Gehalt des Trager -Kataly- 
sators an Pd, Pt, Ru, Rh, Ni oder Cu 0,2 bis 5 

25 Gew. - % betragt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch . 
gekennzeichnet, daB man einen Palladium 
enthaltenden TrSger - Katalysator einsetzt. 

30 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB man pro Mol 2 - 
Chlorheptafluorpropan 1 bis 3 Mol Wasserstoff 
einsetzt. 
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